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Abstract of WO03106524 

Compositions for producing arninoplast products by means of melt processing consist of: A) 95 to 99.9 % by mass of soivent-free meltable polycondensates of 
melamine resins having molar masses ranging from 300 to 300000; A) 0.1 to 5 % by mass of weak acids serving as therm oinducible curing agents consisting of: 
acidifiers of the blocked sulfonic acid type; aliphatic C4-C18 carboxyiic acids; aromatic C7-C18 carboxyiic acids; alkali salts or ammonium salts of phosphoric acid; 
C1-C12 alkyl esters or C2-C8 hydroxyalkyl esters of C7-C14 aromatic carboxyiic acids or of inorganic acids; salts of melamine or of guanamines having C1-C18 aliphatic 
carboxyiic acids; anhydrides, half-esters or half-amides of C4-C20 dicarboxylic acids; half-esters or half-amines of copolymers consisting of ethylenically unsaturated 
C4-C20 dicarboxylic acid anhydrides and ethylenically unsaturated monomers of the C2-C20 olefin type and/or C8-C20 vinyl aromatic compounds; and/or salts of 
C1-C12 alkyl amines or alkanolamines having C1-C18 aliphatic, C7-C14 aromatic or alkylaromatlc carboxyiic acids and inorganic acids of the hydrochloric acid, sulfuric 
acid or phosphoric acid type, and; B) optionally up to 400 % by mass of fillers and or reinforcing fibers, up to 30 % by mass of additional reactive polymers of the 
ethylene copolymer, maleic anhydride copolymer, modified maleic anhydride copolymer, poly-(meth)acry!ate, polyamide, polyester and/or polyurethane type, and up to 4 
% by mass, each time with regard to the polycondensates of melamine resins, of stabilizers, UV absorbers and/or auxiliary agents. These inventive compositions can be 
processed by means of melt processing into products such as panels, coated supporting materials, profiled pieces, pipes, injection-molded articles, fibrous products and 
laminates. 
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= (54) Title: COMPOSITIONS FOR PRODUCING AMINOPLAST PRODUCTS AND METHOD FOR PRODUCING PRODUCTS 
= FROM THESE COMPOSITIONS 

= (54) Bezeichnung: ZUS AMMENSETZUNGEN ZUR HERSTELLUNG VON AMINOPLASTERZEUGNISSEN 

^= (57) Abstract: Compositions for producing aminoplast products by means of melt processing consist of: A) 95 to 99.9 % by mass 
of solvent-free meltable polycondensates of melamine resins having molar masses ranging from 300 to 300000; A) 0.1 to 5 % by 
ass mass of weak acids serving as thermoinducible curing agents consisting of: acidifiers of the blocked sulfonic acid type; aliphatic 
Sjjg C 4 -Ci8 carboxylic acids; aromatic C 7 -C 18 carboxylic acids; alkali salts or ammonium salts of phosphoric acid; C r C 12 alkyl esters 
= or C 2 -C 8 hydroxyalkyl esters of C 7 -C w aromatic carboxylic acids or of inorganic acids; salts of melamine or of guanamines having 
= Cx-Cxg aliphatic carboxylic acids; anhydrides, half-esters or half-amides of C 4 ~C 20 dicarboxylic acids; half-esters or half-amines of 
= copolymers consisting of ethylenically unsaturated C4-C20 dicarboxylic acid anhydrides and ethylenically unsaturated monomers of 
the C 2 -C 20 olefin type and/or C 8 -C 20 vinyl aromatic compounds; and/or salts of C x -C 12 alkyl amines or alkanolamines having C r C 18 
BS aliphatic, C 7 -C 14 aromatic or alkylaromatic carboxylic acids and inorganic acids of the hydrochloric acid, sulfuric acid or phosphoric 
l — — acid type, and; B) optionally up to 400 % by mass of fillers and or reinforcing fibers, up to 30 % by mass of additional reac- 
ggg tive polymers of the ethylene copolymer, maleic anhydride copolymer, modified maleic anhydride copolymer, poly-(meth)acrylate, 
= polyamide, polyester and/or polyurethane type, and up to 4 % by mass, each time with regard to the polycondensates of melamine 
= resins, of stabilizers, UV absorbers and/or auxiliary agents. These inventive compositions can be processed by means of melt pro- 
8=585 cessing into products such as panels, coated supporting materials, profiled pieces, pipes, injection-molded articles, fibrous products 
SS and laminates. 
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(57) Zusammenfassung: Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen durch Schmelzeverarbeitung beste- 
hen aus A) 95 bis 99,9 Masse% losungsmittelfreien schmelzbaren Polykondensaten von Melaminharzen mit Molmassen von 300 
bis 300000, A) 0,1 bis 5 Masse% schwachen Sauren als thermoinduzierbare Harter, bestehend aus Saurebildnern vom Typ blo- 
ckierte Sulfonsaure; aliphatischen C4-C 18 -Carbonsauren; aromatischen C 7 -Ci 8 -Carbonsauren; Alkalisalzen oder Ammoniumsalzen 
der Phosphorsaure; C r C 12 -Alkylestern oder C 2 -C 8 -Hydroxyalkylestern von C 7 -Ci 4 -aromatischen Carbonsauren oder anorganischen 
Sauren; Salzen von Melamin oder Guanaminen mit C r C 18 -aliphatischen Carbonsauren; Anhydriden, Halbestern oder Halbamiden 
von C 4 -C 20 -Dicarbonsauren; Halbestern oder Halbamiden von Copolymeren aus ethylenisch ungesa'ttigten C^C^-Dicarbonsaure- 
anhydriden und ethylenisch ungesattigten Monomeren vom Typ C 2 -C 20 -Olefine und/oder C 8 -C 2 o-Vinylaromaten; und/oder Salzen 
von Cx-Ci 2 -Alkylaminen bzw. Alkanolaminen rait Ci-C 18 -aliphatischen, C 7 -Ci 4 -aromatischen oder alkylaromatischen Carbonsau- 
ren sowie anorganischen Sauren vom Typ Salzsaure, Schwefelsaure oder Phosphorsaure, und B) gegebenenfalls bis zu 400 Masse% 
FlillstofTen und/oder Verstarkungsfasern, bis zu 30 Masse% weiteren reaktiven Polymeren vom Typ Ethylen-Copolymere, Male- 
insaureanhydrid-Copolymere, modifizierte Maleinsaureanhydrid-Copolymere, Poly-(meth)acrylate, Polyamide, Polyester und/oder 
Polyurethane, sowie bis zu 4 Masse%, jeweils bezogen auf die Polykondensate von Melaminharzen, Stabilisatoren, UY-Absorbern 
und/oder Hilfsstoflen. Die Zusammensetzungen konnen durch Schmelzeverarbeitung zu Erzeugnissen wie Platten, beschichtete Tra- 
germateriaEen, Profilen, Rohren, Spritzgussartikeln, Fasererzeugnissen und Laminaten verarbeitet werden. 
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Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen und Verfahren 
zur Herstellung von Erzeugnissen aus den Zusammensetzungen 

Die Erfindung betriffi Zusammensetzungen zur Herstellung von 
Aminoplasterzeugnissen sowie durch Schmelzeverarbeitung daraus hergestellte 
Erzeugnisse. Ferner sind Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen aus den 
Zusammensetzungen Gegenstand der Erfindung. 

Halbzeuge und Formstoffe aus Aminoplasten wie Melamin-Formaldehyd-Harze 
Oder Melamin-Hamstoff-Formaldehyd-Harze [Ullmanns Encyclopedia of Industrial 
Chemistry (1987), Vol. A2, 130-131] sind bekannt. Von Nachteil bei der 
Herstellung von Erzeugnissen aus Melaminharzen ist die schwierige 
Verarbeitbarkeit nach ublichen thermopiastischen Verarbeitungsverfahren wie 
Extrusion, Spritzguss oder Blasformen. 

Niedermolekulare Melaminharz-Vorkondensate besitzen eine zu geringe 
Schmelzviscositat fur diese Verarbeitungsverfahren und konnen lediglich als 
hochgefullte Formmassen bei langen Zykluszeiten unter Hartung der Erzeugnisse 
verarbeitet werden (Woebcken, W., Kunststoff-Handbuch Bd. 10 "Duroplaste", 
Carl Hanser Verl. Munchen 1988, S. 266-274). Fasern, Schaume oder 
Beschichtungen aus Melaminharzen konnen auf Grund der niedrigen 
Schmelzviscositat der Melaminharzvorkondensate nur ausgehend von Losun-gen 
der Melaminharzvorkondensate unter Aushartung wahrend der Formgebung 
hergestellt werden. 

Dbliche Harter fur Aminoplaste sind starke Sauren wie Salzsaure, Schwefelsaure, 
p-Toluolsulfonsaure und Ameisensaure sowie Ammoniumchlorid (EP 0 657 496 
A2; EP 0 523 485 A1, EP 0 799 260). Von Nachteil bei diesen Hartern ist die zu 
geringe Hartungsgeschwindigkeit in Zusammensetzungen mit 
Melaminharzvorkondensaten mit Molmassen von 300 bis 5000 bei kurzen 
Verweilzeiten wahrend der Schmelzeverarbeitung der Zusammensetzungen zu 
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Halbzeugen und Formstoffen, was zu unbefriedigenden Werkstoffeigenschaften 
fuhrt. 

Aufgabe der Erfindung sind Zusammensetzungen aus 
Melaminharzvorkondensaten und Hartern, die fur die Schmelzeverarbeitung zu 
Aminoplasterzeugnissen geeignet sind. 

Die Aufgabe wurde durch Zusammensetzungen zur Herstellung von 
Aminoplasterzeugnissen durch Schmelzeverarbeitung gelost, wobei die 
Zusammensetzungen erfindungsgemass aus 

A) 95 bis 99,9 Masse% losungsmittelfreien schmelzbaren Polykondensaten von 
Melaminharzen mit Molmassen von 300 bis 300000, 

B) 0,1 bis 5 Masse% schwachen Sauren als thermoinduzierbare Harter, 
bestehend aus 

B1) Saurebildnern vom Typ blockierte Sulfonsaure der allgemeinen Formel (I) 
Rl — SOr-O— Ra (I) 
Ri = unsubstituiertes oder substituiertes Aryl oder Biphenyl 

r 2 = 4-Nitrobenzyl, Pentafluorbenzyl oder - N = C - 

\ N (R4XR5) 

Substituenten 
wobei 

R 3 = nichtsubstituiertes oder substituiertes Alkyl oder Aryl, 
R4 = H, Ci-Ci2-Alkyl, Phenyl, C 2 -C 9 -Alkanoyl oder Benzyl, 
R 5 = H, C r Ci2-Alkyl oder Cyclohexyl, 
oder R 3 und R 4 oder R 5 zusammen mit den Atomen, an die sie gebunden sind, 
einen 5- bis 8-gliedrigen Ring bilden, der durch 1 oder 2 Benzoreste anelliert 
sein kann, 

B2) C 4 -Ci8-aiiphatischen und/oder C 7 -Ci 8 -aromatischen Carbonsauren, 
B3) Alkalisalzen oder Ammoniumsalzen der Phosphorsaure, 
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B4) C r Ci2-Alkylestern oder C 2 -C 8 -Hydroxyalkylestern von C 7 -C 14 - 

aromatischen Carbonsauren oder anorganischen Sauren, 
B5) Salzen von Melamin oder Guanaminen mit Ci~| 8 -aliphatischen 
Carbonsauren, 

B6) Anhydriden, Halbestern oder Halbamiden von C 4 -C 20 -Dicarbonsauren, 
B7) Halbestern oder Halbamiden von Copolymeren aus ethylenisch 
ungesattigten C 4 -C 20 -Dicarbonsaureanhydriden und ethylenisch 
ungesattigten Monomeren vom Typ C 2 -C 2 o-Olefine und/oder C 8 -C 2 o- 
Vinylaromaten, und/oder 
B8) Salzen von Ci-Ci 2 -Alkylaminen bzw. Alkanolaminen mit C1-C18- 
aliphatischen, C 7 -Ci 4 -aromatischen oder alkylaromatischen Carbonsauren 
sowie anorganischen Sauren vom Typ Salzsaure, Schwefelsaure oder 
Phosphorsaure, 

und 

C) gegebenenfalls bis zu 400 Masse% Fullstoffen und/oder Verstarkungsfasern, 
bis zu 30 Masse% weiteren reaktiven Polymeren vom Typ Ethylen- 
Copolymere, Malein-saureanhydrid-Copolymere, modifizierte 

Maleinsaureanhydrid-Copolymere, Poiy-(meth)acrylate, Pplyamide, Polyester 
und/oder Poiyurethane, sowie bis zu 4 Masse%, jeweils bezogen auf die 
Polykondensate von Melaminharzen, Stabilisatoren, UV-Absorbern und/oder 
Hilfsstoffen, 

bestehen. 

Beispiele fur ubiiche Verfahren der Schmelzeverarbeitung sind Extrusion, 
Spritzguss oder Blasformen. 

Beispiele fur Aminoplasterzeugnisse, die durch Schmelzeverarbeitung hergestellt 
werden konnen, sind Platten, Rohre, Profile, Beschichtungen, Schaumstoffe, 
Fasern, Spritzgussteile und Hohlkorper. 
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Die Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen konnen in 
Form von zylindrischen, linsenformigen, pastillenformigen oder kugelformigen 
Partikeln mit einem mittleren Durchmesser von 0,5 bis 8 mm vorliegen. 

Die Polykondensate von Melaminharzen mit Molmassen von 300 bis 300000 
konnen Polykondensate sein, in denen die Triazinsequenzen durch 
Bruckenglieder -NH-Alkylen-NH- verknupft sind. 

Als Melaminharze werden in den erfindungsgemassen Zusammensetzungen 
Polykondensate aus Melamin bzw. Melaminderivaten und Ci-C 8 -Aldehyden mit 
einem Molverhaltnis Melamin bzw. Melaminderivat / d-C 8 -Aldehyden 1 : 1,5 bis 1: 
5 sowie deren partielle Veretherungsprodukte bevorzugt, wobei die 
Melaminderivate durch Hydroxy-Ci-Ci 0 -alkylgruppen, Hydroxy-C r C 4 -alkyl-(oxa- 
C 2 -C 4 -alkyI)i-5-gruppen und/oder durch Amino-C r Ci 2 -alkylgruppen substituierte 
Melamine, Ammelin, Ammelid, Melem, Melon, Melam, Benzoguanamin, 
Acetoguanamin, Tetramethoxymethylbenzoguanamin, Caprinoguanamin, 
und/oder Butyroguanamin sein konnen, und die C r C 8 -Aldehyde insbesondere 
Formaldehyd, Acetaldehyd, Trimethylolacetaldehyd, Acrolein, Furfurol, Glyoxal 
und/oder Glutaraldehyd, besonders bevorzugt Formaldehyd, sind. 

Die Melaminharze konnen ebenfalls 0,1 bis 10 Masse%, bezogen auf die Summe 
von Melamin und Melaminderivaten, eingebaute Phenole und/oder Harnstoff 
enthalten. Als Phenolkomponenten sind dabei Phenol, CrC 9 -Alkylphenole, 
Hydroxyphenole und/oder Bisphenole geeignet: 

Bevorzugt sind die Vorkondensate von Melaminharzen mit Molmassen von 300 
bis 300000 Mischungen aus schmelzbaren 4- bis 1000-Kern-Oligotriazinethern, 

wobei in den Polytriazinethern die Triazinsegmente 
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Ri 

/ C \x 
N N 

I I I 

— C C~ 

\ // 
N 

= -NH 2 , -NH-CHR2-O-R3 .-NH-CHR2-0-R4-OH, -CH 3 , -C3H7, -C B H 5 , -OH, 
Phthalimido-. 

Succinimido-, -NH-CO-cs-cia-Alkyl, -NH-C 5 -C 18 -Alkylen-OH, 
-NH-CHR 2 -0-C5-Ci8-Alkylen-NH 2) -NH-C 5 -Ci 8 -Alkylen-NH 2l 
-NH-CHR 2 -0-R4-0-CHR 2 -NH-, -NH-CHR 2 -NH-, -NH-CHR 2 -0-C 5 -Ci 8 -Alkylen- 
NH-, 

-NH-C 5 -Ci8-Alkylen-NH-, -NH-CHR 2 -0-CHR 2 -NH-, 
R 2 = H, d-C 7 - Alkyl; 
R 3 = C1-C18 - Alkyl, H; 

R 4 = C 2 -Ci8-Alkylen, -CH(CH 3 )-CH 2 -0- C2 -ci2-Alkylen-0-CH 2 -CH(CH 3 )-, 
-CH(CH 3 )-CH 2 -0-c 2 .ci2-Arylen-0-CH2-CH(CH3)-, 

-[CH 2 -CH 2 -0-CH 2 -CH 2 ] n -[CH 2 -CH(CH 3 )-0-CH 2 -CH(CH 3 )] n -[-0-CH 2 -CH 2 - 

CH 2 -CH 2 -]n-, 

-[(CH 2 ) 2 .8-0-CO-c6-ci4Arylen-CO-0-(CH 2 ) 2 - 8 -]n-, 
-[(CH 2 ) 2 . B -0-CO-c 2 -ci 2 Alkyien-CO-0-(CH 2 ) 2 -8-]n-, 

wobei n = 1 bis 200; 
- Siloxangruppen enthaltende Sequenzen des Typs 

C r C 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl 

I I 

- C1-C18- Alkyl - O - Si -0-[Si-]i^- O - C i-ci 8 - Alkyl - 

Ci-C 4 -AIkyl Ci-C 4 -Alkyl 
- Siloxangruppen enthaltende Poiyestersequenzen des Typs 
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-[(X) r O-CO-(Y)s-CO-0-(X) r ]- , 
bei denen 

X = {(CH 2 ) 2 -8-0-CO-c6-ci4AryIen-CO-0-(CH2)2-8-} oder 
-{(CH 2 )2-8-0-CO-c2-ci2-Alkylen-CO-0-(CH 2 )2.B-}; 

C r C 4 -Alkyl C r C 4 -Alkyl 

I I 

Y = -{c6-ci4Arylen-CO-0-({Si -0-[Si-0] y -CO-c6- ci^rylen-} 
Ci-C 4 -Alkyl CrC 4 -A!kyl 

oder 

Ci-C 4 -Alkyl C r C 4 -Alkyl 
-{0-CO- C2 -ci 2 -AlkyIen-CO-0-({Si -0-[Si-0] z -CO- C2 - ci 2 .AIkylen-CO-} 
Ci-C 4 -Alkyl C r C 4 -Alkyl; 
r = 1 bis 70; s = 1 bis 70 und y = 3 bis 50 bedeuten; 

- Siloxangruppen enthaltende Polyethersequenzen des Typs 

d-C 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl 
-CH2-CHR 2 -0-({Si-0-[Si-OVCHR 2 -CH 2 - 

C r C 4 -Alkyl C r C 4 -Alkyl 

wobei R 2 = H; C r C 4 -Alkyl und y = 3 bis 50 bedeuten; 

- Sequenzen auf Basis von Alkylenoxidaddukten des Melamins vom Typ 
2-Amino-4,6-di-c 2 -c 4 -alkyIenamino-1 I 3,5-triazin - Sequenzen: 

- Phenolethersequenzen auf Basis zweiwertiger Phenole und C 2 -C 8 -Diolen 
vom Typ 

- C2 -c8-Alkylen-0-c6-ci8-Arylen-0- C2 -c8-Alkylen- Sequenzen; 



durch Bruckenglieder -NH-CHR 2 -NH- oder -NH-CHRz-O^-O-CHRs-NH- und 
-NH-CHR 2 -NH- sowie gegebenenfalls -NH-CHR 2 -0-CHR 2 -NH-, -NH-CHR 2 - 
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0-C 5 -Ci8-Alkylen-NH- bzw. -NH-C 5 -Ci 8 -Alkylen-NH- zu 4- bis 1000-Kern- 
Polytriazinethern mit linearer und/oder verzweigter Struktur verkniipft sind, 
wobei in den Polytriazinethern das Molverhaltnis der Substituenten R 3 : R4 = 
20 : 1 bis 1 : 20 betragt, der Anteil der Verknupfungen der Triazinsegmente 
durch Briicken-glieder -NH-CHR 3 -0-R4-0-CHR 3 -NH- 5 bis 95 Mol% betragt, 
und die Polytriazinether bis zu 20 Masse% Diole vom Typ HO - R 4 - OH 
enthalten konnen. 

Die endstandigen Trinzinsegmente in den Polytriazinethern sind Triazinsegmente 
der Struktur 

R1 



/ C \\ 
N N 



C C 

\ // 
N 



Y= -NH-CHR2-O-R3 ,-NH-CHR 2 -0-R4-OH sowie gegebenenfails -NH-CHR2-O-C5- 

Ci8-Alkylen-NH 2) 

-NH-C5-C 18 -Alkylen-NH 2 , -NH-C 5 -Ci 8 -AlkyIen-0H, 



= -NH 2) -NH-CHR 2 -0-R 3 r NH-CHR 2 -0-R4-OH, -CH 3) -C 3 H 7 , -C 6 H 5 , -OH, 
Phthalimido-. 

Succinimido-, -NH-CO-R 3 , -NH-C 5 -Ci 8 -Alkylen-OH, -NH-C 5 -C 18 -Alkylen- 

NH 2 , 

-NH-CHR 2 -0-C 5 -Ci8-Alkylen-NH 2 , 



R 2 =H, Ci-C 7 -Alkyl; 
R 3 = Ci-Ci 8 - Alkyl, H; 

R4 = c 2 -CirAIkylen, -CH(CH 3 )-CH 2 -0- C2 -ci 2 -Alkyien-0-CH 2 -CH(CH 3 )-, 
-CH(CH 3 )-CH 2 -0- C2 ^i 2 -Arylen-0-CH 2 -CH(CH 3 )- I 
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-[CH 2 -CH2-0-CH 2 -CH 2 ]n -[CH 2 -CH(CH 3 )-0-CH2-CH(CH 3 )]n -, 

-[-0-CH 2 -CHrCH2-CH 2 -]n-, 

-[(CH 2 ) 2 .8-0-CO- C 6-ci4Arylen-CO-0-(CH 2 ) 2 -8-]n-, 

-[(CH 2 ) 2 . B -0-CO-c 2 -ci 2 AIkylen-CO-0-(CH 2 ) 2 -8-]n-, 

wobei n = 1 bis 200; 

- Siioxangruppen enthaltende Sequenzen des Typs 

Ci-C 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl 
I I 

- C1-C18- Alkyl - O - Si-0-[Si-]i-4- O - ci-cis - Alky) - 

I ! 

Ci-C 4 -Alkyl CrC 4 -Alkyl 

- Siioxangruppen enthaltende Polyestersequenzen des Typs -[(X) r O-CO- 
(Y)s-CO-0-(X) r l- , 

bei denen 

X = {(CH 2 ) 2 - 8 -0-CO-c6-ci 4 Arylen-CO-0-(CH 2 ) 2 .8-} Oder 
-{(CH 2 ) 2 .8-0-CO- C2 -ci 2 -Alkylen-CO-0-(CH 2 ) 2 .8-}; 

d-C 4 -Alkyl C-i-C 4 -Alkyl 
I I 

Y = -{ce-ci^rylen-CO-O-tfSi -0-[Si-0]y-CO- C 6- c-w-Aryten-} 

d-C 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl oder 

C r C 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl 

I I 

-{0-CO- C2 -ci 2 Alkylen-CO-0-({Si -0-[Si-0] z -CO- C2 - ci 2 -Alkylen-CO-} 
Ci-C 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl; 
r = 1 bis 70; s = 1 bis 70 und y = 3 bis 50 bedeuten; 

- Siioxangruppen enthaltende Polyethersequenzen des Typs 
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Ci-C 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl 

I I 

-CH 2 -CHR 2 -0-({Si-0-[Si-0]y-CHR2-CH2- 

CrCrAIkyi Ci-C 4 -AIkyl 

wobei R 2 = H; CrC 4 -Alkyl und y = 3 bis 50 bedeuten; 

- Sequenzen auf Basis von Alkyienoxidaddukten des Melamins vom Typ 
2-Amino-4,6-di-c2-c4-alkylenamino-1 ,3,5-triazin - Sequenzen: 

- Phenolethersequenzen auf Basis zweiwertiger Phenole und C 2 -C 8 -DioIen 
vom Typ 

- C2 .c8-Aikylen-0-c6-ci8-Arylen-0-c2-c8-Alkylen- Sequenzen; 
bilden. 

Die bei den erfindunsgemassen Zusammensetzungen eingesetzten 4- bis 1000- 
Kern-Polytriazinether konnen durch Veretherung von Melaminharzvorkondensaten 
mit Ci-G 4 -Alkoholen, gegebenenfails unter nachfolgender partieller Umetherung 
mit C 4 -Ci8-Alkoholen, C 2 -Ci 8 -Dioien, mehrwertigen Alkoholen vom Typ Glycerin 
oder Pentaerythrit, C 5 -Ci8-AminoaI-koholen, Polyalkylenglycolen, 
Hydroxyendgruppen enthaltenden Polyestern, Siloxan-polyestern, 
Siloxanpolyethern, Melamin-Alkylenoxid-Addukten und/oder Zweikernphenol- 
Alkytenoxidaddukten und/oder Umsetzung mit C 5 -Ci 8 -Diaminen und/oder 
Bisepoxiden, und nachfolgende thermische Kondensation der modifizierten 
Melaminharzkondensate in der Schmelze im kontinuieriichen Kneter bei 
Temperaturen von 140 bis 220°C hergestellt werden. 

Die Melaminharzvorkondensate, die bei der Herstellung der 4- bis 1000-Kern- 
Oligotri-azinether eingesetzt werden, sind bevorzugt Vorkondensate, die als Ci- 
Cs-Aldehyd-Komponenten Formaldehyd, Acetaldehyd und/oder 
Trimethylolacetaldehyd und als Melaminkomponente neben Melamin ebenfalls 
Acetoguanamin und/oder Benzoguanamin enthalten konnen. Besonders 
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bevorzugt werden Vorkondensate aus Melamin und Formaldehyd mit einem 
Molverhaltnis Melamin/Formaidehyd 1:1,5 bis 1: 3. 

Bevorzugt sind die in den Zusammensetzungen enthaltenen Polykondensate von 
Melaminharzen Mischungen aus schmelzbaren 4- bis 300-Kern-Polytriazinethern. 

Die thermoinduzierbaren Harter vom Typ blockierte Sulfonsaure der allgemeinen 
Formel 

R-i — SO2 — O — R2 (I) 
in den Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen sind 
bevorzugt blockierte Sulfonsauren, in denen die Substituenten 

Ri = unsubstituiertes oder durch einen oder mehrere der Substituenten 
Halogen, C r C 4 -Halogenalkyl, C r C 16 -Alkyl, CrC 4 -Alkoxy, C r C 4 -Alkyl-CO~NH-, 
Phenyl-CO-NH-, Benzoyl- oder Nitro- substituiertes C 6 -Ci 0 -Aryl oder C7-C12- 
Arylalkyl, 

CO-R3 

r 2 = 4-Nitrobenzyl, Pentafluorbenzyl, - N = C 

\N(R4)(R 5 ), 

R 3 = CrCi 2 -Alkyl, Ci-C 4 -Halogenalkyl, C 2 -C 6 -Alkenyl, C 5 -C 12 -Cycloalkyl, 
unsubstituiertes oder durch einen oder mehrere der Substituenten Halogen, 
CrC 4 -Halogenalkyl, CrC 16 -Alkyl, C r C 4 -Alkoxy, Ci-C 4 -Alkyl-CO-NH-, 
Phenyl-CO-NH-, Benzoyl oder Nitro- substituiertes C 6 -Ci 0 -Aryl und/oder C 7 - 
C 12 -Aryla!kyl, Ci-C 8 -Alkoxy, C 5 -C 8 -Cycloalkoxy, Phenoxy oder H 2 N-CO-NH- 
,-CN, C 2 -C 5 -Alkyloyl, Benzoyl, C 2 -C 5 -Alkoxycarbonyl, Phenoxycarbonyl, 
Morpholino-, Piperidino-, C r C 12 -Alkyl, C r C 4 -HalogenaIkyI, C 2 -C 6 -Alkenyl, 
C 5 -CirCycloalkyl, unsubstituiertes oder durch einen oder mehrere der 
Substituenten Halogen, C r C 4 -Halogenalkyl, Ci-Ci 6 -Alkyl, Ci-C 4 -Alkoxy, C r 
C 4 -Alkyl-CO-NH-, Phenyl-CO-NH-, Benzoyl oder Nitro- substituiertes C 6 - 
do-Aryl, C 7 -C 12 -Arylalkyl, Ci-C 8 -Alkoxy, C 5 -C 8 -Cycloalk-oxy-, Phenoxy-, 
oder H 2 N-CO-NH-, 
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R4 = H, C r Ci2-AIkyl, Phenyl, C 2 -C 9 -Alkanoyl oder Benzyl 

R 5 = H, Ci-Ci2-Alkyl oder Cyclohexyl, sind, 

oder R3 und R4 oder R 5 zusammen mit den Atomen, an die sie gebunden sind, 
einen 5- bis 8-gliedrigen Ring bilden, der durch 1 oder 2 Benzoreste 
anelliert sein kann. 

Beispiele fQr bevorzugte blockierte Sulfonsauren sind Benzilmonoxim-tosylat, 
Benzil-monoxim-p-dodecylbenzolsulfonat, 4-Nitroacetophenonoximtosyiat, a- 
Tosyloxyiminocapronsaureethylester, a-Cyclohexylsulfonyloxyimino- 
phenylessigsaureethylester, a -(4-ChlorphenylsulfonyIoxyiimino)capronsaure- 
phenylester, 4,4-Dimethylbenzilmonoxim-tosy-lat, Dibenzylketonoxim-tosylat, 
Acetonoxlm-p-benzoylbenzolsulfonat, a-Tetralonoxim-tosylat, 
Anthrachinonmonoxim-tosylat, Thioxanthonoxim-tosylat, a-(p-Toluolsuifonyloxy- 
imino)benzylcyanid, a -(4-Nitrobenzolsulfonyloxyimino)benzylcyanid, a- 
(Benzolsulfonyl-oxyimino)-4-chlorbenzylcyanid, a-(Benzolsulfoxyimino)-2,6- 
dichlorbenzylcyanid, a-(2-Chlorberizolsulfonyloxyimino)-4-methoxybenzylcyanid, 
4-Chlor-a-trifluor-acetophenon-oxim-benzolsulfonat, Fluorenoxim-tosylat, a- 
(Benzolsulfonyloxyimino)ureidocarbonyl-ace-tonitril, a-(P"Toluolsulfonyloxyimino)- 
benzoyiacetonitril, a.S-Dihydro-l^-naphthochinon-monoxim-tosylat, 
Acetophenonoximtosylat, Chromanoximtosylat, 2-Nitrobenzylsulfonat, 2,6- 
Dinitrobenzylbenzolsulfonat, 4-Nitrobenzyl-9,1 0-dimethoxyanthracen-2-sulfonat, 2- 
Methylsulfonyloxyimino-4-phenyl-but-3-ennitril, 4-Cyclohex-1-enyl-2- 
methylsulfonyl-oxyi-mino-but-3-ennitril, 4-Furan-2-yl-isopropylsulfonyloxyimino-but- 
3-ennitril und 2-Penta-fluorophenylsulfonyloxyimino-4-phenyl-but-3-ennitril. 

Beispiele fur aliphatische C 4 -Ci 8 -Carbonsauren, die in den erfindungsgemassen 
Rezep-turen als thermoinduzierbare Harter enthalten sein konnen, sind 
Buttersaure, Capronsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure und Oisaure. 
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Beispiele fur aromatische C 7 -Ci 8 -Carbonsauren, die in den erfindungsgemassen 
Rezepturen als thermoinduzierbare Harter enthalten sein konnen, sind 
Benzoesaure, Phthal-saure oder Naphtha! indicarbonsaure. 

Beispiele fur Alkalisalze oder Ammoniumsalze der Phosphorsaure, die in den 
erfin-dungsgemassen Zusammensetzungen als thermoinduzierbare Harter 
enthalten sein konnen, sind Ammoniumhydrogenphosphat, Natriumpolyphosphat 
und Kaliumhydrogenphosphat. 

Die c r Ci2-Alkylester bzw. C 2 -C B -Hydroxyalkylester von C 7 -Ci 4 -aromatischen 
Carbonsauren in den Zusammensetzungen zur Herstellung von 
Aminoplasterzeugnissen sind bevorzugt Dibutylphthalat, Phthalsaurediglycolester 
und/oderTrimellithsaureglyeolester. 

In den Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen sind die 
Salze von Melamin bzw. Guanaminen mit Ci~i 8 -aliphatischen Carbonsauren 
bevorzugt Melamin-formiat, Melamincitrat, Melaminmaleat, Melaminfumarat 
und/oder Acetoguanaminbutyrat. 

In den Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen sind die 
als thermoinduzierbare Harter eingesetzten Anhydride, Halbester oder Halbamide 
von C 4 -C 2 o-Dicarbonsauren bevorzugt Maleinsaureanhydrid, 

Bernsteinsaureanhydrid, Phthalsaureanhydrid, Mono-Ci-Ci 8 -alkylmaleate, 
Maleinsauremonoamid oder Maleinsauremono-CrCi 8 -aikyl-amide. 

Beispiele fur Mono-Ci-Ci 8 -alkylmaleate sind Maleinsauremonobutylester, 
Maleinsaure-monoethylhexylester oder Monostearylmaleat. 



Beispiele fur Maleinsauremono-C r Ci 8 -alkyl-amide 

Maleinsauremonoethylamid, Maleinsauremonooctylamid 
Maleinsauremonostearylamid. 



sind 
oder 
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In den Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen sind die 
als thermoinduzierbare Harter eingesetzten Halbester oder Halbamide von 
Copolymeren aus ethylenisch ungesattigten C 4 -C 20 -Dicarbonsaureanhydriden und 
ethylenisch ungesattigten Monomeren vom Typ C 2 -C 2 o-Olefine und/oder C 8 -C 20 - 
Vinylaromaten bevorzugt Halbester oder Halbamide von Copolymeren aus 
Maleinsaureanhydrid und C 3 -C 8 -a-OIefinen vom Typ Isobuten, Diisobuten 
und/oder 4-Methylpenten und/oder Styren mit einem Molverhaltnis 
Maleinsaureanhydrid/C 3 -C 8 -a-Olefin bzw. Styren bzw. entsprechender 
Monomermischungen von 1 : 1 bis 1:5. 

In den Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen sind die 
Salze von d-C 12 -Alkylaminen bzw. Alkanolaminen mit Ci-C 8 -aliphatischen, C 7 - 
Ci 2 -aromatischen bzw. alkylaromatischen Carbonsauren oder anorganischen 
Sauren vom Typ Salzsaure, Schwefelsaure oder Phosphorsaure bevorzugt 
Ethanolammmoniumchlorid, Triethylammoniummaleat, 
Diethanolammoniumphosphat und/oder Isopropylammonium-p-toluolsulfonat. 

Beispiele fur geeignete Fullstoffe, die in den Zusammensetzungen zur Herstellung 
von Aminoplasterzeugnissen bis zu 400 Masse%, bezogen auf die Vorkondensate 
von Melaminharzen, enthalten sein konnen, sind Al 2 0 3l AI(OH) 3 , Bariumsulfat, 
Calciumcarbonat, Glaskugeln, Kieselerde, Glimmer, Quarzmehl, Schiefermehl, 
Mikrohohlkugeln, Russ, Talkum, Gesteinsmehl, Holzmehl, Cellulosepulver 
und/oder Schalen- und Kernmehle wie Erdnussschalenmehl oder Olivenkernmehl. 
Bevorzugt werden als Fullstoffe Schichtsilikate vom Typ Montmorillonit, Bentonit, 
Kaolinit, Muskovit, Hectorit, Fluorhectorit, Kanemit, Revdit, Grumantit, llerit, 
Saponit, Beidelit, Nontronit, Stevensit, Laponit, Taneolit, Vermicuiit, Halloysit, 
Volkonskoit, Magadit, Rectorit, Kenyait, Sauconit, Borfluorphlogopite und/oder 
synthetische Smectite. 

Beispiele fOr geeignete Verstarkungsfasern, die in den Zusammensetzungen zur 
Herstellung von Aminoplasterzeugnissen bis zu 400 Masse%, bezogen auf die 
Vorkondensate von Melaminharzen, enthalten sein konnen, sind anorganische 
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Fasern, insbesondere Glasfasern und/oder Kohlenstofffasern, Naturfasern, 
insbesondere Cellulosefasern wie Flachs, Jute, Kenaf und Holzfasern, und/oder 
Kunststofffasern, insbesondere Fasern aus Polyacrylnitril, Poiyvinylalkohol, 
Polyvinylacetat, Polypropylen, Polyestern und/oder Polyamiden. 

Beispiele fur reaktive Polymere vom Typ Ethylen-Copolymere, die in den 
Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen bis zu 30 
Masse%, bezogen auf die Vorkondensate von Melaminharzen, enthalten sein 
konnen, sind teilverseifte Ethylen-Vinylacetat-Copoiymere, Ethylen-Butylacrylat- 
Acrylsaure-Copolymere, Ethylen-Hydroxy-ethylacrylat-Copolymere oder Ethylen- 
Butylacrylat-Glycidylmethacrylat-Copolymere. 

Beispiele fur reaktive Polymere vom Typ Maleinsaureanhydrid-Copolymere, die in 
den Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen bis zu 30 
Masse%, bezogen auf die Vorkondensate von Melaminharzen, enthalten sein 
konnen, sind C 2 -C 2 o-Olefin - Maleinsaureanhydrid-Copolymere oder Copolymere 
aus Maleinsaureanhydrid und C 8 -C 2 o-Vinylaromaten. 

Beispiele fur die C 2 -C 2 o-O!efin - Komponenten, die in den Maleinsaureanhydrid- 
Copolyme-ren enthaltenen sein konnen, sind Ethylen, Propylen, Buten-1, 
Isobuten, Diisobuten, Hexen-1, Octen-1, Hepten-1, Penten-1, 3-Methylbuten-1 , 4- 
Methylpenten-1, Methylethylpenten-1 , Ethylpenten-1, Ethylhexen-1, Octadecen-1 
und 5,6-Dimethylnorbornen. 

Beispiele fur die C 8 -C 20 -Vinylaromaten - Komponenten, die in den 
Maleinsaureanhydrid-Copolymeren enthaltenen sein konnen, sind Styren, a- 
Methylstyren, Dimethylstyren, Iso-propenylstyren, p-Methylstyren und 
Vinylbiphenyl. 

Die in den Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen 
gegebenenfalls enthaltenen modifizierten Maleinsaureanhydrid-Copolymere sind 
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bevorzugt partiell oder vollstandig veresterte, amidierte bzw. imidierte 
Maleinsaureanhydrid-Copolymere. 

Besonders geeignet sind modifizierten Copolymere aus Maleinsaureanhydrid und 
C 2 -C 20 -Olefinen bzw. C 8 -C 20 -Vinylaromaten mit einem Molverhaltnis von 1 : 1 bis 1 
: 9 und Mol-massen-Gewichtsmitteln von 5000 bis 500000, die mit Ammoniak, d- 
Cis-Monoalkylaminen, C 6 -Ci 8 -aromatischen Monoaminen, C 2 -Ci 8 - 
Monoaminoalkoholen, monoaminier-ten Poly(C 2 -C 4 -alkylen)oxiden einer 
Moimasse von 400 bis 3000, und/oder monover-etherten Poly(C 2 -C 4 - 
alkylen)oxiden einer Moimasse von 100 bis 10000 umgesetzt worden sind, wobei 
das Molverhaltnis Anhydridgruppen Copolymer / Ammoniak, Aminogruppen C r 
Cis-Monoalkylamine, C 6 -Ci 8 -aromatische Monoamine, C 2 -Ci 8 -Monoaminoalkohole 
bzw. monoaminiertes Poly-(C 2 -C 4 -alkylen)oxid und/oder Hydroxygruppen Poly(C 2 - 
C 4 -alky-len)oxid 1 : 1 bis 20 : 1 betragt. 

Beispiele fur reaktive Polymere vom Typ Poly(meth)acrylate, die in den 
Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen bis zu 30 
Masse%, bezogen auf die Vorkondensate von Melaminharzen, enthalten sein 
konnen, sind Copolymere auf Basis von funktionellen ungesattigten 
(Meth)acrylatmonomeren wie Acrylsaure, Hydroxyethylacrylat, Glycidylacrylat, 
Methacrylsaure, Hydroxybutylmethacrylat, oder Glycidylmethacrylat und 
nichtfunktionellen ungesattigten (Meth)acrylatmonomeren wie Ethylacrylat, 
Butylacrylat, Ethylhexylacrylat, Methyl methacrylat, Ethylacrylat und/oder 
Butylmethacrylat und/oder C 8 -C 20 -Vinylaromaten. Bevorzugt werden Copolymere 
auf Basis Methacrylsaure, Hydroxyethylacrylat, Methylmethacrylat und Styren. 

Beispiele fur reaktive Polymere vom Typ Polyamide, die in den 
Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen bis zu 30 
Masse%, bezogen auf die Vorkondensate von Melaminharzen, enthalten sein 
konnen, sind Polyamid-6, Polyamid-6,6, Polyamid-11, Polyamid-12, 
Polyaminoamide aus Polycarbonsauren und Polyalkylen-aminen sowie die 
entsprechenden methoxylierten Polyamide. 
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Beispiele fur reaktive Polymere vom Typ Polyester, die in den 
Zusammensetzungen zur Hersteilung von Aminoplasterzeugnissen bis zu 30 
Masse%, bezogen auf die Vorkondensate von Melaminharzen, enthalten sein 
konnen, sind Polyester mit Molmassen von 2000 bis 15000 aus gesattigten 
Dicarbonsauren wie Phthalsaure, Isophthalsaure, Adipinsaure und/oder 
Bemsteinsaure, ungesattigten Dicarbonsauren wie Maleinsaure, Fumarsaure 
und/oder Itakonsaure und Diolen wie Ethylenglycol, Butandiol, Neopentylglycol 
und/oder Hexandiol. Bevorzugt werden verzweigte Polyester auf Basis von 
Neopentylglycol, Trimethylolpropan, Isophthalsaure und Azelainsaure. 

Beispiele fur reaktive Polymere vom Typ Polyurethane, die in den 
Zusammensetzungen zur Hersteilung von Aminoplasterzeugnissen bis zu 30 
Masse%, bezogen auf die Vorkondensate von Melaminharzen, enthalten sein 
konnen, sind unvernetzte Polyurethane auf Basis von Toluylendiisocyanat, 
Diphenylmethandiisocyanat, Butandiisocyanat und/oder Hexandiisocyanat als 
Diisocyanatkomponenten und Butandiol, Hexandiol und/oder Polyalkylenglycolen 
als Diolkomponenten mit Molmassen von 2000 bis 30000. 

Beispiele fur geeignete Stabilisatoren und UV-Absorber, die in den 
Zusammensetzungen zur Hersteilung von Aminoplasterzeugnissen bis zu 2 
Masse%, bezogen auf die Vorkonden-sate von Melaminharzen, enthalten sein 
konnen, sind Piperidinderivate, Benzophenon-derivate, Benzotriazolderivate, 
Triazinderivate und/oder Benzofuranonderivate. 

Beispiele fur geeignete Hilfsstoffe, die in den Zusammensetzungen zur 
Hersteilung von Aminoplast-erzeugnissen bis zu 4 Masse%, bezogen auf die 
Vorkondensate von Melaminharzen, enthalten sein konnen, sind 
Verarbeitungshilfsmittel wie Calciumstearat, Magnesiumstearat und/oder Wachse. 

Erfindungsgemass ist weiterhin ein Verfahren zur Hersteilung von Erzeugnissen 
aus den vorbeschriebenen Zusammensetzungen zur Hersteilung von 
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Aminoplasterzeugnissen, hergestellt durch Schmelzeverarbeitung, wobei die 
Zusammensetzungen in kontinuierlichen Knetern bei Massetemperaturen von 105 
bis 220 °C und Verweilzeiten von 2 bis 12 min aufgeschmolzen werden und unter 
Aushartung der schmelzbaren Polykondensate von Melaminharzen nach ubiichen 
Verarbeitungsverfahren fur thermoplastische Polymere 

A) als Schmelze auf einen Glattwerk aufgegeben und als Platte uber 
Transportbander abgezogen und geschnitten oder auf Flachenbahnen aus 
Metallfoiien, Kunststoffolien, Papierbahnen oder Textilbahnen aufgesiegelt und 
als Mehrkomponentenverbunde abgezogen und konfektioniert werden, 

oder 

B) uber eine Profilduse ausgetragen und als Profil oder Plattenmaterial 
abgezogen, geschnitten und konfektioniert werden, 

oder 

C) uber eine Ringduse ausgetragen, unter Einpressen von Luft als Rohr 
abgezogen, geschnitten und konfektioniert werden, 

oder 

i 

D) nach Eihdosierung von Treibmitteln uber eine Breitschlitzduse ausgetragen 
und als geschaumtes Plattenmaterial abgezogen werden, 

oder 

E) uber die BreitschlitzdOse einer Rohrbeschichtungsanlage ausgetragen und 
schmelz-flussig auf das rotierende Rohr aufgesiegelt werden, 

oder 

F) in Spritzgussmaschinen, bevorzugt mit Dreizonenschnecken einer 
Schneckenlange von 18 bis 24 D, hohen Einspritzgeschwindigkeiten und bei 
Werkzeugtemperaturen von 5 bis 70°C, zu Spritzgussformteilen verarbeitet 
werden, oder 

G) in Schmelzespinnanlagen mittels Schmelzepumpe durch das 
Kapillarwerkzeug in den Blasschacht extrudiert und als Faden abgezogen oder 
nach dem Melt-Blow-Verfahren als Fasern abgetrennt, oder als Schmelze nach 
dem Rotationsspinnverfahren in eine Scherfeldkammer mit organischen 
Dispergiermitteln unter Bildung von Faserfibriden ausgetragen, und in 
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Nachfolgeeinrichtungen weiterverarbeitet werden, 

oder 

H) nach dem Harzinfusionsverfahren in eine offene Form mit dem 
Faserhalbzeug dosiert und nach der Vacuumsacktechnologie zu Laminaten 
ausgeformt werden, oder 

I) nach dem Harzinjektionsverfahren in eine verriegelbare Form, in dem sich 
Preforms aus textilem Material befinden, injiziert werden und zu Bauteilen 
ausgeformt und ausgehartet werden, 

oder 

K) zur Schmelzeimpragnierung von nach dem Wickelverfahren, Fiechtverfahren 
oder Pultrusionsverfahren hergestellter Bauteiirohlinge eingesetzt werden, 
und die Erzeugnisse gegebenenfalis zur vollstandigen Aushartung einer 
thermischen Nachbehandlung bei Temperaturen von 180 bis 220°C und 
Verweilzeiten von 30 bis 120 min unterzogen werden. 

Fur die Herstellung von Erzeugnissen aus den erfindungsgemassen 
Zusammensetzungen, die Fulistoffe, Verstarkungsfasem, weitere reaktive 
Polymere, Stabiiisatoren, UV-Absorber und/oder Hilfsstoffe enthalten, konnen 
Zusammensetzungen eingesetzt werden, in denen diese Komponenten bereits 
enthalten sind, oder die Komponenten werden bei der Verarbeitung der 
Zusammensetzungen zugesetzt. 

Fur das Aufschmelzen der erfindungsgemassen Zusammensetzungen sind als 
kontinuierliche Kneter Extruder mit Kurzkompressionsschnecken oder 
Dreizonenschnecken mit L/D = 20-40 geeignet. Bevorzugt werden 5-Zonen- 
Schnecken mit Einzugszone, Kompressionszone, Scherzone, 
Dekompressionszone und Homogenisierungszone. Schnecken mit Schnitttiefen 
von 1 : 2,5 bis 1 : 3,5 sind bevorzugt geeignet. Besonders giinstig ist die 
Zwischenschaltung von statischen Mischern oder Schmelzepumpen zwischen 
Zylinder und Duse. 
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Gunstige Massetemperaturen fur die aufgeschmolzenen Zusammensetzungen bei 
der Verarbeitung nach der Glattwerktechnologie zu Platten oder Beschichtungen 
Oder bei der Herstellung von Platten, Profilen oder Rohren durch Austrag aus 
einer Profilduse liegen im Bereich von 110 bis 150°C. 

Bei der Herstellung von geschaumtem Piattenmaterial durch Austrag Ober eine 
Breitschlitzduse konnen Zusammensetzungen eingesetzt werden, die 
gasabspaltende Treibmittei wie Natriumhydrogencarbonat, Azodicarbonamid, 
Zitronensaure/Bicarbonat-Treibsysteme und/oder Cyanursauretrihydrazid 
enthalten, oder in die Schmelze werden vor dem Austrag leichtfluchtige 
Kohlenwasserstoffe wie Pentan, isopentan, Propan und/oder Isobutan, oder Gase 
wie Stickstoff, Argon und/oder Kohlendioxid dosiert. Gunstige Diisentem-peraturen 
fur den Austrag der Treibmittel-enthaltenden Schmelze sind 110 bis 175°C. 
Bevorzugte Schaumdichten der Schaume aus den erfindungsgemassen 
Zusammensetzungen liegen im Bereich von 10 bis 500 kg/m 2 . 

Fur die Extrusionsbeschichtung von Metallrohren sind Massetemperaturen der 
Schmelzen der Zusammensetzungen von 135°C bis 220°C und eine Vorwarmung 
des Rohrmaterials auf 100 bis 160°C erforderlich. 

Vorzugsweise werden bei der Herstellung von Spritzgusserzeugnissen aus den 
erfindungsgemassen Zusammensetzungen Spritzgussmaschinen mit 
Spritzeinheiten eingesetzt, die Dreizonenschnecken mit einer Schneckenlange 
von 18 bis 24 D besitzen. Die Einspritzgeschwindigkeit bei der Herstellung der 
durch Spritzgiessen erzeugten Formteile soli moglichst hoch eingestellt werden, 
urn Einfallstellen und schlechte Bindenahte auszuschliessen. 

Bei der Herstellung von Fasererzeugnissen aus den erfindungsgemassen 
Zusammensetzungen werden zur gleichmassigen Schmelzedosierung der im 
Plastifizierextruder aufgeschmolzenen Zusammensetzungen Ober den 
Schmelzeverteiler zum Kapillarwerkzeug bevorzugt Diphenyl-beheizte 
Schmelzepumpen fur die auf 120-240°C erhitzten Schmelzen eingesetzt. 
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Die Herstellung von Filamentgarnen aus den erfindungsgemassen 
Zusammensetzungen kann in Kurzspinnanlagen durch Abzug der Faden mit Hilfe 
schnelllaufender Galetten und Weiterverarbeitung in Nachfolgeeinrichtungen aus 
Nachhartungskammer, Reckeinrichtung und Wickler erfolgen. 

Fasern oder Vliese als Erzeugnisse aus den erfindungsgemassen 
Zusammensetzungen konnen ebenfalls nach dem Melt-Blow-Verfahren durch 
Applizierung eines hocherhitzten Luftstroms urn die Kapillardiisendffnungen bei 
der Extrusion der Faden aus dem Kapillarwerkzeug in den Blasschacht hergestellt 
werden. Der Luftstrom verstreckt den geschmolzenen Faden unter gleichzeitiger 
Zerteilung in viele Einzelfaserchen mit Faserdurchmessern von 0,5 bis 12 jim. 
Eine Weiterverarbeitung der auf dem Siebtransportband abgelegten Fasern zu 
Vliesen kann durch Applikation von Thermobondier- oder Ver- 
nadelungsprozessen zur Erzielung der erforderlichen Festigkeit und 
Dimensionsstabilitat erfolgen. 

Faserverstarkte Kunststoffe nach dem Harzinfusionsverfahren konnen durch 
imprag-nierung der Faserhalbzeuge durch die unter Umgebungsdruck stehende 
Schmelze der erfindungsgemassen Zusammensetzung, die in den evakuierten 
Vakuumsack gedriickt wird, unter Einsatz einer offenen Form hergestellt werden. 

Flachige oder komplex geformte Bauteile nach dem Harzinjektionsverfahren 
werden durch Einlegen von Preforms aus nichtimpragnierten Textilien in eine 
verriegelbare Form, Injizierung der Schmelze der erfindungsgemassen 
Zusammensetzung, und Aushartung hergestellt. 

Rotationssymmetrische Bauteile nach dem Wickelverfahren, komplexe Bauteile 
nach der Rundflechttechnik oder Profile nach der Pultrusionstechnik lassen sich 
durch Trankung der Faserrohlinge in Form von Rohren, Fittings, Behaltern oder 
Profilen mit der Schmelze der erfindungsgemassen Zusammensetzung herstellen. 
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Die Erfindung wird durch folgende Beispiele erlautert : 
Beispiel 1 

Als schmelzbares Melaminharz-Polykondensat in der Zusammensetzung wird ein 
Polytriazinether aus Meiamin und Formaldehyd mit einem Verhaltnis 
Melamin/Formaidehyd von 1:3 verwendet. Die Methylolgruppen sind uberwiegend 
durch Methanol verethert, so dass der Gehalt des Harzes an Methoxygruppen 20 
Masse% betragt. Die Molmasse des Poly-triazinethers betragt rund 2000 g/mol. 
Das schmelzbare Melaminharz-Polykondensat wird mit 1 Masse% Maleinsaure, 
bezogen auf das Melaminharz-Polykondensat, als thermoinduzierbarer Harter 
versetzt, und der Hartungsveriauf der Zusammensetzung mittels Dynamisch- 
Mechanischer-Analyse charakterisiert. Die Analysen wurden an einem RDS-Gerat 
der Firma Rheometric Scientific durchgefuhrt. Die Zusammensetzungen wurden 
von 60°C auf 300°C mit einer Heizrate von 10 K/min aufgeheizt und der 
Viskositatsverlauf bestimmt. Als Onset wurde die Temperatur bestimmt, ab der ein 
starker Anstieg der Viskositat zu beobachten ist (Abbildung 1 ). 
Die Onsettemperatur der Zusammensetzung betragt 135°C. Im Vergleichsversuch 
ohne thermo-induzierbaren Harter betragt die Onsettemperatur 200°C. 

Beispiele 2 bis 9: 

Versuchsdurchfuhrung analog Beispiel 1, anstelle Maleinsaureanhydrid als 
thermoinduzierbarer Harter wurden die in Tabelle 1 angegebenen Harter 
verwendet : 



Beispiel 


Harter 


Onsettemperatur 
(°C) 








2 


Phthalsaure 


155 


3 


Maleinsaureanhydrid 


110 


4 


Phthalsaureanhydrid 


126 


5 


Maleinsauremonobutylester 


130 
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6 


Maleinsauremonoamid 


140 


7 


Melaminmaleat 


145 








8 


p-Toluolsulfonsaure 


200 


9 


ohne 


200 



Irn Vergleichsversuch 8 wurde p-Toluolsulfonsaure als starke Saure als 
thermoinduzierbarer Harter eingesetzt. Die Zusammensetzung mit der starken 
Saure ergibt eine urn 45 bis 90°C hohere Onsettemperatur gegenQber den 
erfindungsgemassen Zusammensetzungen bzw. die gleiche Onsettemperatur wie 
in Zusammensetzungen ohne thermoinduzierbaren Harter (Vergleichsversuch 9). 
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Beispiel 10 

Als Melaminharz wird ein mit einem Ethylenglycol-Diether von Bisphenol A 
(Simulsol BPLE, Seppic S.A., Frankreich) umgeethertes Meiamin-Formaldehyd- 
Vorkondensat auf Basis Z^.e-Tris-methoxymethyiamino-I.S.S-triazin eingesetzt. 
Die durch GPC ermittelte Molmasse betragt 1800, der Gehalt an 
nichtumgesetztem Simulsol BPLE nach HPLC-Analyse (Losung in THF, UV- 
Detektion mit externem Standard) betragt 14 Masse%. Der Anteil der -OCH 3 - 
Gruppen im umgeetherten Melaminharz (Ermittlung durch GC-Analyse nach 
Spaltung des Polytriazinethers mit Mineralsaure) betragt 14,5 Masse%. Die 
Viskositat bei 140°C liegt bei 800 Pas. 

Die Umetherung des Melamin-Formaldehyd-Vorkondensats auf Basis 2,4,6-Tris- 
methoxymethylamino-1,3,5-triazin und weitere Kondensation findet bei 220°C im 
Laborextruder GL 27 D44 mit Vakuumentgasung (Leistritz) bei einem 
Temperaturprofil von 
' 1 00°C/1 30°C/1 30°C/200 0 C/200 0 C/200 0 C/200 0 C/26o o C/200°C/1 00°C/1 00°C und 
einer durchschnittlichen Verweiizeit von 2,5 min statt. Die Extruderdrehzahl 
betragt 150 

min" 1 . In die Einzugszone des Extruders werden 2,4,6-Tris-methoxymethyIamino- 
1,3,5-triazin mit 1,38 kg/h und der Ethylenglykol-Diether von Bisphenol A mit 1,13 
kg/h mittels Seitenstromdosierung gravimetrisch dosiert. Der aus dem Extruder 
austretende Strang des Polytriazinethers wird in einem Granulator gesehnitten. 
Das umgeetherte Harz wird mit 1 Masse% Maieinsaure compoundiert und von 
diesem Compound der Hartungsverlauf mittels Dynamisch-Mechanischer-Analyse 
analog Beispiel 1 bestimmt. Die Onsettemperatur betragt in diesem Beispiel 
125°C. 

Beispiel 11-14: 

Versuchsdurchfuhrung analog Beispiel 10, es wurden die in Tabelle 2 
angegebenen Harter verwendet : 
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Beispiel 


Harter 


Onsettemperatur 
C 


10 


Maleinsaure 


125 


A A 
11 


Maleinsaureanhydrid 


lib 


12 


Phthalsaureanhydrid 


121 


13 


p-ToIuoIsulfonsaure 


170 


14 


ohne 


180 



Abbildung 1 



Hartungsverlaufe in den Zusammensetzungen nach Beispiel 1 ohne 
thermoinduzierbaren Harter und mit 1 Masse% Maleinsaure, bezogen auf das 
Melaminharz-Polykondensat, als thermoinduzierbaren Harter 
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Patentanspruche 

1. Zusammensetzungen zur Herstellung von Aminoplasterzeugnissen durch 
Schmelzeverarbeitung, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zusammensetzungen aus 

A) 95 bis 99,9 Masse% losungsmittelfreien schmelzbaren Polykondensaten 
von Melaminharzen mit Molmassen von 300 bis 300000, 

B) 0,1 bis 5 Masse% schwachen Sauren als thermoinduzierbare Harter, 
bestehend aus 

B1) Saurebildnern vom Typ blockierte Sulfonsaure der allgemeinen Formel (I) 
Ri— SO^-O— R 2 (I) 

Ri = unsubstituiertes oder substituiertes Aryi oder Biphenyl 

/ CO-R 3 

R 2 = 4-NitrobenzyI, Pentafluorbenzyl oder - N = C 
Substituenten 

N (R4)(R 5 ) 

wobei ' 

R 3 = nichtsubstituiertes oder substituiertes Alkyl oder Aryl, 
R4 = H, CrCi2-Alkyl, Phenyl, C 2 -C 9 -A!kanoyl oder Benzyl, 
R g = H, Ci-Ci2-Aikyl oder Cyclohexyl, 
oder R 3 und R4 oder R 5 zusammen mit den Atomen, an die sie gebunden sind, 
einen 5- bis 8-gliedrigen Ring bilden, der durch 1 oder 2 Benzoreste anelliert 
sein kann, 

B2) C 4 -Ci8-aiiphatischen und/oder C 7 -Ci 8 -aromatischen Carbonsauren, 

B3) Alkaiisalzen oder Ammoniumsalzen der Phosphorsaure, 

B4) Ci-Ci2-Alkylestern oder C 2 -C 8 -Hydroxyalkylestern von C7-C14- 

aromatischen Carbonsauren oder anorganischen Sauren, 
B5) Salzen von Meiamin oder Guanaminen mit Cn 8 -aiiphatischen 
Carbonsauren, 

B6) Anhydriden, Halbestern oder Halbamiden von C 4 -C 20 -Dicarbonsauren, 
B7) Halbestern oder Halbamiden von Copolymeren aus ethylenisch 
ungesattigten C 4 -C 20 -Dicarbonsaureanhydriden und ethylenisch 
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ungesattigten Monomeren vom Typ C 2 -C 2 o-Olefine und/oder Cs-CW- 

Vinylaromaten, und/oder 
B8) Saizen von Ci-Ci 2 -AIkylaminen bzw. Alkanolaminen mit C1-C18- 

aiiphatischen, C 7 -Ci 4 -aromatischen oder alkylaromatischen Carbonsauren 

sowie anorganischen Sauren vom Typ Salzsaure, Schwefelsaure oder 

Phosphorsaure, und 
C) gegebenenfalls bis zu 400 Masse% Fullstoffen und/oder Verstarkungsfasern, 
bis zu 30 Masse% weiteren reaktiven Polymeren vom Typ Ethylen-Copolymere, 
Maleinsaureanhydrid-Copolymere, modifizierte Maleinsaureanhydrid- 
Copolymere, Poly(meth)acrylate, Polyamide, Polyester und/oder Polyurethane, 
sowie bis zu 4 Masse%, jeweils bezogen auf die Polykondensate von 
Melaminharzen, Stabilisatoren, UV-Absorbern und/oder Hilfsstoffen, 

bestehen. 

2. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Polykondensate von Melaminharzen Mischungen aus schmelzbaren 4- bis 

t 

1000-Kem-Polytriazinethern sind, wobei in den Polytriazinethern die 
Triazinsegmente 

Ri 

I 

/ c \x 

N N 

I I I 

— C C — 
\ // 
N 

Ri = -NH 2 , -NH-CHR 2 -0-R3 ,-NH-CHR 2 -0-R4-OH, -CH 3> -C 3 H 7 , -C 6 H 5 , -OH, 
Phthalimido-. 

Succinimido-, -NH-CO- C 5^i8-Alkyl, -NH-C 5 -C 18 -Alkylen-OH, 
-NH-CHR 2 -0-C 5 -Ci8-Alkylen-NH 2) -NH-C 5 -Ci 8 -AIkylen-NH 2) 
-NH-CHR 2 -0-R4-0-CHR 2 -NH-, -NH-CHR 2 -NH-, -NH-CHR 2 -0-C 5 -C 18 -Alkylen- 
NH-, 
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-NH-C 5 -Ci8-Alkylen-NH-, -NH-CHR 2 -0-CHR 2 -NH-, 
R 2 = H, d r C 7 -AIkyl; 
R3 = C1-C18 - Alkyl, H; 

R4 = C 2 -Ci8-Alkylen, -CH(CH 3 )-CH 2 -0-c 2 -ci2-Alkylen-0-CH 2 -CH(CH 3 )-, 
-CH(CH 3 )-CH 2 -0-c 2 .ci 2 -AryIen-0-CH2-CH(CH3)-, 
-[CH2-CH 2 -0-CH 2 -CH 2 ]n-, -[CH 2 -CH(CH 3 )-0-CH 2 -CH(CH 3 )]n -, 
-[-0-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -] n -, 
-[(CH 2 ) 2 .8-0-CO-c6-ci4-Arylen-CO-0-(CH 2 ) 2 -8-]n-, 
-[(CH 2 ) 2 .8-0-CO- C2 -ci 2 -Alkylen-CO-0-(CH 2 ) 2 -8-]n-, 

wobei n = 1 bis 200; 
- Siloxangruppen enthaltende Sequenzen des Typs 

CrC 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl 

I I 

- ci-ci8- Alkyl - O - SI -0-[Si-]i-4- O - ci-cib - Alkyl - 

C r C 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl 
- Siloxangruppen enthaltende Polyestersequenzen des Typs 
-[(X) r O-CO-(Y) s -CO-0-(X) r 3- , 
bei denen 

X = {(CH 2 ) 2 -8-O-C0-c6-ci4-Arylen-CO-O-(CH 2 ) 2 -8-} oder 
-{(CH 2 ) 2 . 8 -0-CO-c 2 -ci 2 -Alkylen-CO-0-(CH 2 ) 2 .8-}; 

Ci-C 4 -Alkyl d-C 4 -Alkyl 

I I 

Y = -{c6-ci4Arylen-C0-0-({Si-0-[Si-O]y-C0-c6-ci4Arylen-} 

d-CMIkyl Ci-C 4 -Alkyl oder 

C r C 4 -Alkyl CrC 4 -Alkyl 
I I 

-{O-C0- C2 -ci 2 -Alkylen-C0-O-({Si -0-[Si-0] z -CO- C2 - ci 2 -Alkylen-CO-} 
CrC 4 -Alkyl CrC 4 -Alkyl 
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r = 1 bis 70; s = 1 bis 70 und y = 3 bis 50 bedeuten; 

- Siloxangruppen enthaltende Polyethersequenzen des Typs 

Ci-C 4 -Alkyl CrC 4 -Alkyl 

I I 

-CH 2 -CHR2-0-({Si-0-[Si-0]y-CHR2-CH2- 

CrC 4 -Alkyl Ci-C 4 -Alkyl 

wobei R 2 = H; C r C 4 -Alkyl und y = 3 bis 50 bedeuten; 

- Sequenzen auf Basis von Alkylenoxidaddukten des Melamins vom Typ 
2-Amino-4,6-di-c2-c 4 -alkylenamino-1,3,5-triazin - Sequenzen: 

- Phenolethersequenzen auf Basis zweiwertiger Phenole und C 2 -C 8 -Diolen 
vom Typ 

-c2-c8-Alkylen-0-c6-ci8-Arylen-0-c2-c8-Alkylen- Sequenzen; 

durch BrOckenglieder -NH-CHR2-NH- oder -NH-CHRrO-RrO-CHRa-NH- und 
-NH-CHR2-NH- sowie gegebenenfalls -NH-CHR 2 -0-CHR 2 -NH-, -NH-CHR 2 - 
0-C 5 -C 18 -Alkylen-NH- bzw. -NH-C 5 -Ci a -Alkylen-NH- zu 4- bis 1000-Kern- 
Polytriazinethern mit linearer und/oder verzweigter Struktur verknupft sind, 

wobei in den Polytriazinethern das Molverhaltnis der Substituenten R 3 : R 4 = 
20 : 1 bis 1 : 20 betragt, der Anteil der Verknupfungen der Triazinsegmente 
durch Bruckenglieder -NH-CHR 3 -0-R 4 -0-CHR 3 -NH- 5 bis 95 Mol% betragt, 
und die Poiytriazinether bis zu 20 Masse% Diole des Typs HO - R4 - OH 
enthalten konnen. 



3. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Polykondensate von Melaminharzen Mischungen aus schmelzbaren 4- bis 
300-Kem-Polytriazinethern sind. 
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4. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
thermoinduzierbaren Harter vom Typ blockierte Sulfonsaure der allgemeinen 
Formel 

Ri — SO2— O— R 2 (I) 
blockierte Sulfonsauren sind, in denen die Substituenten 
Ri = unsubstituiertes oder durch einen Oder mehrere der Substituenten 
Halogen, CrC 4 -Halogenalkyl, Ci-Ci 6 -Alkyl, d-C 4 -Alkoxy, CrC 4 -A!kyl-CO-NH-, 
Phenyl-CO-NH-, Benzoyl- oder Nitro- substituiertes C 6 -Ci 0 -Aryl oder C7-C12- 
Arylalkyl, 

CO-R 3 

r 2 = 4-Nitrobenzyl, Pentafluorbenzyl, - N = C 

\ N(R4)(R 5 ), 

r 3 = Ci-Cia-AlkyI, Ci-C 4 -Halogenaikyl, C2-C 6 -Alkenyl, C 5 -Ci 2 -Cycloalkyl, 
unsubstituiertes oder durch einen oder mehrere der Substituenten Halogen, 
Ci-C 4 -Halogenalkyl, Ci-C-ie-Alkyl, C r C 4 -Alkoxy, CrC 4 -AIky!-CO-NH-, 
Phenyl-CO-NH-, Benzoyl oder Nitro- substituiertes C 6 -C 10 -Aryl und/oder C 7 - 
Cia-Arylalkyl, C r C 8 -Alkoxy, C 5 -C 8 -CycIoalkoxy, Phenoxy oder H 2 N-CO-NH- 
,-CN, C 2 -C 5 -Alkyloyl, Benzoyl, C 2 -C 5 -Alkoxycarbonyl, Phenoxycarbonyl, 
Morpholino-, Piperidino-, Ci-Ci 2 -Alkyl, CrC 4 -Haiogenalkyl, C2-C 6 -Alkenyl, 
C 5 -Ci2-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch einen oder mehrere der 
Substituenten Halogen, Ci-C 4 -Halogenalkyl, CrC-ie-Alkyl, C r C 4 -Alkoxy, C r 
C 4 -Alkyl-CO-NH-, Phenyl-CO-NH-, Benzoyl oder Nitro- substituiertes C 6 - 
do-Aryl, C 7 -Ci2-Arylalkyl, d-Cs-Alkoxy, C 5 -C 8 -Cycloalk-oxy-, Phenoxy-, 
oder H2N-CO-NH-, 

R 4 = H, Ci-Ci2-Alkyl, Phenyl, C 2 -C 9 -AIkanoyl oder Benzyl 

R 5 = H, CrCi2-Alkyl oder Cyclohexyl, 

oder R 3 und R4 oder R 5 zusammen mit den Atomen, an die sie gebunden sind, 
einen 5- bis 8-gliedrigen Ring bilden, der durch 1 oder 2 Benzoreste anelliert 
sein kann. 
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5. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die d- 
Ci2-Alkylester bzw. C 2 -C 8 -Hydroxyalkylester von C 7 -Ci4-aromatischen 
Carbonsauren Dibutyiphthalat, Phthalsaurediglycolester und/oder 
Trimellithsaureglycolester sind. 

6. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Salze von Melamih bzw. Guanamirieh mit Cne-aliphatischen Carbonsauren 
Melaminformiat, Melamincitrat, Melaminmaleat, Melaminfumarat und/oder 
Acetoguanaminbutyrat sind. 

7. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Anhydride, Halbester oder Halbamide von C 4 -C 2 o-Dicarbonsauren 
Maleinsaureanhydrid, Bemsteinsaureanhydrid, Phthalsaureanhydrid, Mono-C-r 
Cis-alkyl-maleate, Maleinsauremonoamid oder Maleinsauremono-Ci-Ci 8 -alkyl- 
amide sind. 

8. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Halbester oder Halbamide von Copolymeren aus ethylenisch ungesattigten C 4 - 
C 20 -Dicarbonsaureanhy-driden und ethylenisch ungesattigten Monomeren vom 
Typ C 2 -C 2 o-Olefine und/oder C 8 -C 20 -Vinylaromaten Halbester oder Halbamide 
von Copolymeren aus Maleinsaureanhydrid und C 3 -C 8 -a-Olefinen vom Typ 
Isobuten, Diisobuten und/oder 4-Methylpenten und/ oder Styren mit einem 
Molverhaltnis Maleinsaureanhydrid/C 3 -C 8 -a-Olefin bzw. Styren bzw. 
entsprechender Monomermischungen von 1 : 1 bis 1 : 5 sind. 

9. Zusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Salze von Ci-C-i^Alkylaminen bzw. Alkanolaminen mit Ci-Ci 8 -aliphatischen, C 7 - 
Ci4-aromatischen bzw. alkylaromatischen Carbonsauren oder anorganischen 
Sauren vom Typ Salzsaure, Schwefelsaure oder Phosphorsaure 
Ethanolammmoniumchlorid, Triethylammonium-maleat, 
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Diethanolammoniumphosphat und/oder Isopropylammonium-p-toluolsulfonat 
sind. 

10. Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen aus den Zusammensetzungen 
nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 9, hergestellt durch 
Schmelzeverarbeitung, wobei die Zusammensetzungen in kontinuierlichen 
Knetern bei Massetemperaturen von 105 bis 220°C und Verweilzeiten von 2 bis 
12 min aufgeschmolzen werden und unter Aushartung der schmelzbaren 
Polykondensate von Melaminharzen nach Qblichen Verarbeitungsverfahren fur 
thermoplastische Polymere 

A) als Schmelze auf einen Glattwerk aufgegeben und als Platte liber 
Transportbander abgezogen und geschnitten oder auf Flachenbahnen aus 
Metallfolien, Kunststoffoiien, Papierbahnen oder Textilbahnen aufgesiegelt und 
als Mehrkomponentenverbunde abgezogen und konfektioniert werden, 

oder 

B) Ciber eine Profilduse ausgetragen und als Profil oder Plattenmaterial 
abgezogen, geschnitten und konfektioniert werden, 

oder 

C) uber eine Ringduse ausgetragen, unter Einpressen von Luft als Rohr 
abgezogen, geschnitten und konfektioniert werden, 

oder 

D) nach Eindosierung von Treibmitteln uber eine Breitschlitzduse ausgetragen 
und als geschaumtes Plattenmaterial abgezogen werden, 

oder 

E) uber die BreitschlitzdOse einer Rohrbeschichtungsanlage ausgetragen und 
schmelz-fliissig auf das rotierende Rohr aufgesiegelt werden, 

oder 

F) in Spritzgussmaschinen, bevorzugt mit Dreizonenschnecken einer 
Schneckenlange von 18 bis 24 D, hohen Einspritzgeschwindigkeiten und bei 
Werkzeugtemperaturen von 5 bis 70°C, zu Spritzgussformteilen verarbeitet 
werden, oder 
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G) in Schmelzespinnanlagen mittels Schmelzepumpe durch das 
Kapillarwerkzeug in den Blasschacht extrudiert und als Faden abgezogen oder 
nach dem Melt-Blow-Verfahren als Fasern abgetrennt, oder als Schmelze nach 
dem Rotationsspinnverfahren in eine Scherfeldkammer mit organischen 
Dispergiermitteln unter Bildung von Faserfibriden ausgetragen, und in 
Nachfolgeeinrichtungen weiterverarbeitet werden, 

oder 

H) nach dem Harzinfusionsverfahren in eine offene Form mit dem 
Faserhalbzeug dosiert und nach der Vacuumsacktechnologie zu Laminaten 
ausgeformt werden, oder 

I) nach dem Harzinjektionsverfahren in eine verriegeibare Form, in dem sich 
Preforms aus textilem Material befinden, injiziert werden und zu Bauteilen 
ausgeformt und ausgehartet werden, 

oder 

K) zur Schmelzeimpragnierung von nach dem Wickelverfahren, Flechtverfahren 
oder Pultrusionsverfahren hergestellter Bauteilrohlinge eingesetzt werden, 
und die Erzeugnisse gegebenenfalls zur vollstandigen Aushartung einer 
thermischen Nachbehandlung bei Temperaturen von 180 bis 220°C und 
Verweilzeiten von 30 bis 120 min unterzogen werden. 
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